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© Anti-Braunungskosmetikum 

Ein neues Anti-Braunungskosmetikum umfaSt 1 bis 25 
Gew.-% feines, teilchenformiges Zinkoxid mit einer durch- 
schnittlichen TeilchengroGe von 70 bis 300 m/i. Das Mittel 
streut und absorbiert Ultraviolettstrahlen, insbesondere sol- 
cheimUV-A-Bereich. 

Das Mittel verhindert bei der menschlichen Haut die Bildung 
von Recken und Sommersprossen und unterdruckt die Alte- 
rung der Haut. 
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Patentansprflche 

1. Anti-Br&unungskosmetikum, (Sa<3c3ffdui j^enzddlMefl, daB es 1 bis 25 Gew.% femes, teilchenfdrmiges 
Zinkoxid mit einer durchschnittlichen TeilchengroBe von 70 bis 300 mjo, umf aBt 
5 2. Anti-Braunungskosmetikum, dadurch gekennzeichnet, daB es f eines, teilchenfdrmiges Titanoxid mit einer 
durchschnittlichen TeilchengroBe von 30 bis 70 m^i und 1 bis 25 Gew.% femes, teilchenfdrmiges Zinkoxid 
mit einer durchschnittlichen TeilchengrdBe von 70 bis 300 mjt umfaBt. 

3. Anti-Braunungskosmetikum nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das feine, teilchenformige 
Zinkoxid und/oder das feine, teichenformige Titanoxid hydrophobisiert sind. 
to 4. Anti-Braunungskosmetikum nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Hydrophobisierungsbe- 
handlung mit Methylwasserstoffpolysiloxan oder Dimethylpoiysiloxan durchgef Ohrt wird. 
5. Anti-Braunungskosmetikum nach einem der AnsprOche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das feine, 
teilchenfdrmige Titanoxid in einer Rutil-Typ-Kristallform vorliegt 

15 Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein kosmetisches Mittel zur Vermeidung von Sonnenbraunung (im folgen- 
den auch als "Anti-Braunimgskosmetikum" bezeichnet), und zwar insbesondere ein derartiges Mittel, welches ein 
spezielles Zinkoxid umfaBt und Ultraviolettstrahlen streut oder absorbiert, insbesondere solche im UV-A-Be- 

20 reich, v/elche fiir die Haut schadlich sind. Die Haut kann mittels des erfindungsgemaBen Anti-Br&unungskosme- 
tikums gegen Sonnenbraunung geschiitzt werden, so daB es nicht zur Ausbildung von Flecken oder Sommer- 
sprossen kommt AuBerdem kann die Haut vor dem Altera bewahrt werden. 

Herkommlicherweise hat man als Anti-Braunungskosmetikum Ultraviolett-Absorber oder Titanoxid mit 
einer speziellen TeilchengroBe verwendet Derartige Anti-Braunungskosmetika absorbieren oder streuen UV- 

25 Strahlen mit Wellenlangen im Hochenergiebereich nahe 250 bis 350 nm, durch v/elche die Haut verbrannt 
werden kann. 

Im Zuge neuerer Untersuchungen der Schadlichkeit von UV-Strahlen hat man festgestellt, daB UV-Strahlen 
im UV-A-Bereich von 320 bis 400 nm, durch welche die Haut gebraunt wird, Flecken und Sommersprossen 
verursachen und die Alterung der Haut fdrdern. Daher v/erden UV-Strahlen im UV-A-Bereich sov/ie UV-Strah- 
30 len im UV-B-Bereich von 250 bis 320 nm, welche einen Sonnenbrand verursachen, als schadlich fiir die Haut 
angesehen. Im Hinblick auf diese Erkenntnisse hat man kQrzlich Absorber fur UV-Strahlen des UV-A-Bereichs 
entwickelt (siehe JP-OS 62 517/1984). 

Bei diesen UV-Strahlen (UV-A)-Absorbern handelt es sich jedoch im organische Verbindungen. Es treten 
demgemaB verschiedene Probleme hinsichtlich der Sicherheit und des langanhaltenden Effekts auf. 
35 Andererseits v/urden verschiedene Untersuchungen durchgefuhrt hinsichtlich der Absorption und Streuung 
von UV-Strahlen. Dabei hat man festgestellt, daB bestimmte Arten von anorganischen Pulvern einen starken 
Effekt ausuben, insbesondere hinsichtlich der Unterbrechung oder Stdrung von UV-Strahlen. 

Es ist allgemein bekannt, daB ein Pulver, v/elches einen hoheren Reflexionsindex aufweist, auch eine groBere 
Abdeckkraf t hat und einen groBeren UV-Strahlen-Unterbrechungseff ekt Bei Bestimmung der optischen Durch- 
40 Iassigkeit verschiedener Metalloxide (solche, v/elche herkommlicherweise fur Kosmetika verv/endet werden mit 
TeilchengroBen von 0,5 die einen hohen Reflexionsindex haben, v/urde bestatigt, daB die optische Durchlas- 
sigkeit im Wellenlangenbereich von 250 bis 700 nm im wesentlichen (constant ist (IFSg. 1). 

Die einen ausreichenden UV-Schutzeffekt besitzenden Metalloxide \veisen somit ein ObermaB an Abdeck- 
kraft auf, v/as bei den Anwendera ein nicht akzeptierbares Gefuhl erzeugt Diese Metallojade sind daher als 
45 Bestandteil von An ti-Braunungskosmetika nicht geeignet, wenn sie auch leicht erhaltlich sind. 

Bisher stehen keine Absorber fQr UV-Strahlen im UV-A-Bereich zur Verfiigung, welche harmlos sind, die 
Anforderungen erfullen, die an ihre Verwendung gestellt v/erden, und dariiber hinaus leicht und kostengflnstig 
zur Verfiigung stehen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik, haben die Erfinder Untersuchungen mit dem Ziel durchgeffihrt, 
50 solche kosmetischen Mittel zu entwickeln, v/elche leicht zu geringen Kosten erhaltlich sind, mit hoher Sicherheit 
anwendbar sind und eine hohe Schutzwirkung gegen UV-Strahlen des UV-A-Bereichs aufweisen. Von den 
Erfindern v/urde bei der Bestimmung der optischen Durchlassigkeit von Metalloxiden (JF&g. 1) festgestellt, daB 
Zinkoxid eine — v/enn auch geringe — Absorption bei 370 nm aufweist Als Ergebnis weiterer Untersuchungen 
wurde festgestellt, daB Zinkoxid einer bestimmten TeilchengroBe selektiv die Durchlassigkeit von Licht im 
55 UV-A-Bereich verringert und daB man ein Anti-Braunungskosmetikum mit einem ausgezeichneten transparent- 
Feeling erhalten kann, indem man ein derartiges Zinkoxid in einer bestimmten Menge einverleibt 

Es v/urde ferner festgestellt, daB man dann, v/enn ein spezielles Titanoxid in ^Combination mit dem obigen 
feinteiligen Zinlcoxid einverleibt wird, ein Anti-Braunungskosmetikum erhalt, welches fQr UV-Strahlen sov/ohl 
im UV-A- als auch im UV-B-Bereich wirksam ist und hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Sicherheit bei 
60 der Anv/endung und langanhaltenden Effekt aufweist 

Die vorliegende Erfindung beruht auf diesen Untersuchungsergebnissen. GemaB der ersten Ausffihrungsform 
der Erfindung v/ird ein Anti-Braunungskosmetikum geschaffen, welches 1 bis 25 Gew.% feinteiliges Zinkoxid 
mit einer durchschnittlichen TeilchengroBe von 70 bis 300 m\*. umfaBt GemaB einer zweiten Ausfuhrungsform 
der Erfindung v/ird ein Anti-Braunungskosmetikum geschaffen, welches auBer den erwShnten Zinkoxidteilchen 
65 Titanoxid mit einer TeilchengrdBe von 30 bis 70 mji als weitere Komponente umfaBt 
Die Erfindung v/ird anhand der Zeichnungen erl&utert; es zeigen 

Fig. 1 eine graphische Darstellung, v/obei die Durchlassigkeit verschiedener Metalloxide mit einer durch- 
schnittlichen TeilchengroBe von etv/a 0,5 \i gegen die Wellenlangen im Bereich von 250 bis 700 nm aufgetragen 



ist; 

Fig. 2 eine graphische Darstellung, in der die Durchlassigkeit von Zinkoxid mit verschiedenen TeilchengrdBen 
gegen die Strahlen eines Welleniangenbereichs von 250 bis 700 nm aufgetragen ist; 

Fig, 3 eine graphische Darstellung, in der die Beziehung zwischen der Minimum-Durchiassigkeit und einer 
durchschnittlichen TeilchengrdBe von Zinkoxid dargestellt ist; 5 

Fig. 4 eine graphische Darstellung, in der die Durchlassigkeit der jeweiligen Puder-Foundations, die in Bei- 
spiel 5 erhalten werden, gegen die Strahlen mit einer Wellange von 250 bis 700 nm dargestellt ist; 

Fig. 5 eine graphische Darstellung, in der die Durchlassigkeit von Tltanoxiden mit unterschiedlichen Teilchen- 
groBen gegen die Strahlen einer Wellenlage von 250 bis 700 nm dargestellt ist; und 

Fig. 6 eine graphische Darstellung, in' der die Durchlassigkeit von hydrophobisiertem Titanoxid gegen die 10 
Strahlen einer Wellenlange von 250 bis 700 nm dargestellt ist 

Das Zinkoxid, welches dem erfindungsgemaBen, kosmetischen Mittel einverleibt werden soil, liegt in Form 
feiner Teilchen mit einer durchschnittlichen TeilchengrdBe von 70 bis 300 m\i vor. Die durchschnittliche Teil- 
chengrdBe bezieht sich im vorliegenden Text auf einen Durchmesser, umgerechnet aus der meso-Poren-spezifi- 
schen Oberflache, welche bestimmt wird mittels der t-Plot-Methode (TeilchengrdBe, berechnet unter AusschluB is 
der spezifischen Oberflache von Mikroporen mit weniger aJs 20 A). Im Detail kann die durchschnittliche 
TeilchengrdBe D unter Annahme einer spharischen Teilchenform, erhalten werden nach der folgenden 
Gleichung 

D « 6/pS, 20 

wobei S(m 2 /g) eine meso-Poren-spezifische Oberflache bedeutet und p(g/cm 3 ) die Dichte ist 

Falls die TeilchengrdBe des erfindungsgemaB eingesetzten Zinkoxids kleiner als 70 mjj. ist, wird es transparent 
(lichtdurchlassig), und zwar sowohl fiir Strahlen des sichtbaren Wellenlangenbereichs als auch des UV- Wellen- 
langenbereichs. Falls andererseits die TeilchengrdBe grdBer als 300 mji ist, steigt die Abdeckkraft an und die 25 
Schutzwirkung filr Strahlen des UV-A-Bereichs wird unzureichend. 

Das erfindungsgemaB eingesetzte Zinkoxid kann mittels beliebiger, bekannter Verfahren hergestellt werden. 
Die bekannten Verfahren sind beispielsweise ein indirektes Verfahren (franzosisches Verfahren), bei dem 
Zinkoxid erhalten wird, indem man metallisches Zink schmilzt, um es zu verdampfen, und anschlieBend in der 
Gasphase oxidiert; ein direktes Verfahren (amerikanisches Verfahren), bei dem Zinkoxid erhalten wird durch 30 
Sintern und Reduzieren von Zinkerzen zusammen mit Koks und nachf olgende Oxidation des erhaltenen metalli- 
schen Zinks; sowie ein nasses Verfahren, bei dem ein wasserldsliches Zinksalz, wie Zinkchlorid und Zinksulfat, als 
Ausgangsmaterial verwendet wird und Zinkoxid erhalten wird, indem man die Salze kristallisiert und sintert 
Mittels dieser erwihnten direkten bzw. indirekten Methoden kann man Zinkoxid mit einer TeilchengrdBe von 
300 bis 800 mji bzw. etwa 600 bis 700 m\i erhalten. Das erhaltene Zinkoxid kann je nach den Anforderungen 35 
weiter pulverisiert werden. Im Falle des nassen Verfahrens kann man Zinkoxid mit einer TeilchengrdBe von uber 
70 m\i erhalten, indem man die Kristallwachstumsbedingungen steuert Bei der indirekten Methode erhalt man 
Teilchen mit einer angestrebten TeilchengrdBe, indem man die Reaktionsbedingungen der Gasphasenoxidation 
steuert, z. B. die Reaktionstemperatur, die Zinkkonzentration und die Sauerstoffkonzentration auf niedrige 
Werte einstellt 40 

Das Zinkoxid wird dem Kosmetikum in einer Menge von 1 bis 25 Gew.% (im folgenden einfach als a %" 
bezeichnet) einverleibt Eine zweckentsprechende Menge kann je nach dem Typ des Kosmetikums ausgew&hlt 
werden. Beispielsweise wird im Falle der Herstellung von Cremes die Einverleibung einer Menge von 1 bis 10% 
bevorzugt, um die gewQnschten Effekte zu erzielen, ohne daB ein Rauhigkeits- oder ReibungsgefQhl auftritt Im 
Falle der Herstellung eines Systems, wie eines Make-up-Kosmetikums, bei dem eine groBe Menge Puder 45 
einverleibt wird, kann man 5 bis 25% Zinkoxid einverleiben. 

Die TeilchengrdBe des Titanoxids, welches erfindungsgemaB bei der zweiten AusfOhrungsform der Erfindung 
eingesetzt wird, betragt vorzugsweise 30 bis 70 mjL Besonders bevorzugt ist ein Titanoxid vom Rutil-Typ mit 
einer TeilchengrdBe von 40 bis 70 m\i. Titanoxid wird beispielsweise mittels des nassen Verfahrens hergestellt 
Dabei kann ein Titanoxid vom Rutil-Typ erhalten werden, indem man Ilmenit mit Schwefelsaure behandelt und 50 
in Titanoxysulfat uberftihrt und die durch Hydrolyse.des Titanoxysulfats erhaltene meta-Htansaure bei einer 
Temperatur von etwa 1000°C calciniert Die TeilchengrdBe kann durch eine Pulverisation gesteuert werden, 
nachdem man das Titanoxid vom Rutil-Typ erhalten hat, oder durch eine Pulverisation, nachdem man die 
Hydrophobisierungsbehandlung, die weiter unten beschrieben wird, durchgefuhrt hat Vorzugsweise wird je- 
doch die TeilchengrdBe bei der Hydrolysestufe oder der Calcinierungsstufe eingestellt Das Titanoxid vom 55 
Rutil-Typ mit einer TeilchengrdBe von 40 bis 70 mp. zeigt eine gesteigerte Absorption und Streuung von 
Strahlen des UV-A-Bereichs nahe 320 nm zusatzlich zu den Strahlen im UV-B-Bereich. Folglich kann gemaB der 
zweiten AusfOhrungsform der Erfindung das Eindringen von Strahlen aus dem gesamten Bereich einschlieBlich 
des UV-B-Bereichs und des UV-A-Bereichs verhindert werden durch die kombinierte Verwendung von Titan- 
oxid mit Zinkoxid, das eine UV- A- Absorption bei einer hdheren Wellenlfinge nahe 370 nm zeigt Auf diese Weise 60 
wird ein besonders vorteilhaftes Anti-Braunungskosmetikum erhalten. Titanoxid mit einer anderen Kristallform 
als das Titanoxid vom Rutil-Typ, wie ein Titanoxid vom Anatas-Typ, hat ein Absorptionsmaximum f Or Wellen- 
Iangen des UV-B-Bereichs. Dennoch kann auch der UV-A-Bereich mit kleinerer Wellenlange ebenfalls in 
gewissem MaBe abgedeckt werden, indem man die einverleibte Menge steigert Diese Tltanoxide werden in 
Mengen von 1 bis 20% und vorzugsweise von 5 bis 10% eingesetzt 65 

Zinkoxid und Titanoxid, wie sie vorstehend beschrieben wurden, gewahrleisten zufriedenstellende Effekte, 
wenn sie allein fOr sich verwendet werdea Man kann diese Pulver jedoch auch hydrophobisieren durch Behand- 
lung mit Silicondlen, Metallseifen, Dialkylphosphat oder dergL Durch die Hydrophobisierungsbehandlung wird 



das ReibungsgefQhl von Zinkoxid oder Titanoxid verringert und die Ausbreitbarkeit und Wasserfestigkeit 
werden verbessert Sie kdnnen daher stabil in einer Grundlage (Basis) von Kosmetilca dispergiert werden. 
Bevorzugte Mittel fttr die Hydrophobisierungsbehandlung sind SiUconole und insbesondere Methylwasserstoff- 
polysiloxan, Dimethylpolysiloxan und dergL Die Behandlung mit den Siliconolen kann durchgefiihrt werden, 

5 ohne eine Koagulation von Zinkoxid- oder Tltanoxidteilchen zu verursachen. Die Wasserfestigkeit kann auf 
diese Weise extrem verbessert werden* 

Die Hydrophobisierungsbehandlung wird beispielsweise durchgefOhrt, indem man Titanoxid mit einer durch- 
schnittlichen TeilchengrdBe von 40 bis 70 m\i und Silicondle, die in einem Ldsungsmittel geldst sind, in ausrei- 
chendem Mafle miteinander vermischt, wahrend man die Mischung in einem langsam laufenden Mischer erhitzt 

to Das Losungsmittel wird anschlieBend abdestilliert und daraufhin eine Hitzebehandlung bei 90 bis 450° C durch- 
gefuhrt Die hierbei verv/endete Menge an Ldsungsmittel (Siliconol + Ldsungsmittel) ist derart, daB das L6- 
sungsmittel eine vollstandige Sinterung des Zinkoxids oderTitanoxids herbeifQhren kann oder die Oxide in einen 
Aufschlammungszustand bringen kann, vorzugsweise in der gleichen Menge wie die fttr Zinkoxid oder Titan- 
oxid Vor der Hydrophobisierungsbehandlung kann das Titanoxid oder Zinkoxid einer Vorbehandlung mit Silica 

15 und/oder Alumina unterworfen werden. 

Da Titanoxid eine hohe Oberflachenaktivitat aufweist, neigt es zur ICoagulierung und laBt sich schlecht 
dispergierea AuBerdem hat es katalytische Eigenschaften, so daB andere kosmetische Bestandteile abgebaut 
werden. Folglich ist die Hydrophobisierungsbehandlung bei Titanoxid besonders bevorzugt, um kosmetische 
Mittel mit hoher Qualitat zu erhalten. 

20 Bei den kosmetischen Mitteln der vorliegenden Erfindung kann man eine Verbindung mit der Fahigkeit zur 
Absorption von UV-Strahlen im UV-B-Bereich ebenfalls einverleiben. Beispiele solcher Verbindurigen umf assen 
solche organischen Verbindungen mit einer maximalen Absorptionswirkung bei 280 bis 330 nm, z. B. 2-Ethylhe- 
xyl-p-methoxycinnamat und 2-Ethylhexyl-p-dimethylaminobenzoat Die obigen Verbindungen kdnnen in einer 
Menge von 0,5 bis 10% und vorzugsweise von 1 bis 5% einverleibt werdea 

25 Bei dem erfindungsgemaBen, kosmetischen Mittel ist der oben beschriebene UV-Absorber einem kosmeti- 
schen Trager einverleibt Auf diese Weise kdnnen verschiedene Typen von kosmetischen Mitteln hergestellt 
werdea 

Beispielsweise kann man durch Einverleibung von FQllpigment, farbendem Pigment, Ol und Formgebungsmit- 
tel Foundations herstellen; durch Einverleibung von Ol, Wasser und Emulgator kann man Cremes herstellen; 
30 durch Einverleibung von Ol, Wasser, Solubilisationsmittel und niederem Alkohol kann man Lotionen herstellen; 
und durch Einverleibung von Ol und Farbstoff kann man Lippenstifte herstellen. 

Der Handelswert der erHndungsgemaBen Kosmetilca kann weiter gesteigert v/erden durch Zugabe eines 
Feuchthaltemittels, ParfQms, Antioxidans, Korrosionsschutzmittels oder dergl. 
Das kosmetische Mittel gemaB vorliegender Erfindung kann die menschliche Haut vor dem Auftreten von 
35 Flecken und Sommersprossen schtttzen und die Alterung der Haut unterdriicken, und zv/ar dadurch, daB 
UV-Strahlen des UV-A-Bereichs (und des UV-B-Bereichs) gestreut und absorbiert v/erden und auf diese Weise 
eine Sonnenbraunung verhindert v/ird. Dariiber hinaus hat das einverleibte Zinkoxid einen adstringierenden 
Effekt auf die Haut, was insbesondere bei Hautpflegekosmetika oder bei Kosmetika, welche in der Sommersai- 
son verwendet werden, von besonderer Bedeutung ist 
40 Im folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen eriautert 

Beispiel 1 

Der Effekt der TeilchengroBe von Zinkoxid auf die optische Durchlassigkeit wird untersucht Zinkoxidpulver 
45 mit einer durchschnittlichen TeilchengroBe von 30, 50, 250, 500 und 1C00 m\i werden jeweils in einer Menge von 
1 Gew.% in einem Diisostearylmalat dispergiert und anschlieBend zwischen Quarzglaszellen placiert mit einer 
Dicke von 0,03 mm. Die optische Durchlassigkeit v/ird mittels eines Spektrophotometers (Modell MPS 2000 der 
Shimazu Seisakusho) bestimmt Die Ergebnisse sind in Fig. 2 gezeigt Die Figur zeigt, daB das erindungsgemaB 
eingesetzte Zinkoxid (durchschnittliche TeilchengroBe von 250 m\i) eine bemerkenswert gesteigerte Absorption 
50 im Bereich der Wellenlange bei 370 nm aufweise. 

Beispiel 2 

Die optische Durchlassigkeit der in der folgenden Tabelle 1 aufgefQhrten Zinkoxidpulver wird bestimmt Die 
55 Ergebnisse sind in Fag. 3 dargestellt Aus dieser Figur geht hervor, daB eine bemerkenswerte Verringerung der 
optischen Durchlassigkeit beobachtet v/ird bei der durchschnittlichen TeilchengroBe von 70 bis 300 mjL 
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Beispiel 3 



Anti-Braunungslotion 

(1) Ethanol 

(2) Glycerin 

(3) Zinkoxid: durchschn.TeiIchengr6Be von 120 mp. 
(erhalten durch indir. Verf ahren) 

(4) Titanoxid (200 bis 300 m\i) 

(5) UV-Absorber (2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat) 

(6) Campher 

(7) Parfum 

(8) gereinigtes Wasser 



% 
10 
4 

3 
2 

0,5 
0,15 

geringe Menge 
geeignete Menge 



Die Bestandteile (1), (2), (5) und (7) werden vermischt und aufgeldst und zu einer Ldsung gegeben, die durch 
Dispergieren der Bestandteile (3) und (4) in (8), das den Bestandteil (6) enthalt, hergestellt wird Das Gemisch 
wird gut gerOhrt und zu einem Produkt verarbeitet 

Beispiel 4 



Anti-Braunungscreme 


% 


(1) Bienenwachs 


5,5 


(2) Cetan 


4,5 


(3) hydriertes Lanolin 


7 


(4) Squalen 


33 


(5) Fetts&ureglycerin 


3,5 


(6) oleophiles Glycerin-monostearat 


2 


(7) Polyoxyethylen(20)-sorbitan-monolaurat 


2 


(8) Zinkoxid (durchschn. TeilchengrdBe = 157 mp,; 




erhalten durch das indirekte Verfahren) 


8 


(9) Parfum 


geringe Menge 


(10) Konservierungsmittel 


geeignete Menge 


(11) Antioxidans 


dito 


(12) Propylenglykol 


4,5 


(13) gereinigtes Wasser 


geeignete Menge 



Die Bestandteile (8), (10), (12) und (13) werden unter RQhren vermischt und dann bei 70°C gehalten (waBrige 
Phase). Die anderen Bestandteile werden vermischt und unter Erhitzen gel6st und bei 70° C gehalten. Die dabei 
erhaltene Olphase wird in die obige waBrige Phase eingeleitet und das Gemisch voremulgiert und dann mittels 
eines Homogenizers emulgiert Die resultierende Emulsion wird auf 30° C abgektthlt 

Beispiel 5 
Anti-Braunungspuder-Foundation 



Bestandteil 



einverleibte Menge (%) 
Beispiel 5 Vgl. Beispiel 1 



(1) Glimmer 

(2) Talkum 

(3) Zinkoxid (durchschnitt- 
liche TeilchengroBe = 
156 mji; Pulverisat des 
nach dem Verfahren 
erhaltenen Produkts) 

(4) Rutil-Titanoxid (durch- 
schnittl. Teilchen- 
groBe = 50 mn) 

(5) Titanoxid (durch- 
schnittliche Teilchen- 
groBe = 200-300 m\i) 

(6) rotes Eisenoxid 

(7) gelbes Eisenoxid 

(8) schwarzes Eisenoxid 

(9) flussiges Paraffin 



geeignete Menge 
20 20 



10 



10 



10 



8 

0,8 

2,5 

0,1 
8 



8 

0,8 
2,5 

0,1 
8 



Fortsetzung 



einverleibte Menge (%) 
Bestandteil Beispiel 5 Vgl. Betspiel 1 



(10) Bienenwachs 2 2 

(11) Konservierungsmittel geeignete Menge 

(12) Parfum geringe Menge 

• - — ■ • • - • . ....... 

Herstellungsverfahren: 

Die Bestandteile (1) bis (8) werden vermischt und pulverisiert Sie werden in einen Hochgeschwindigkeitsmi- 
scher gefflllt Die Bestandteile (9) bis (11), die bei 80° C aufgelost und vermischt wurden, werden zugegeben und 
das Ganze wird homogenisiert Nach Zumischen des Bestandteiis (12) wird das Gemisch erneut pulverisiert und 
durch ein Sieb gegeben. AnschlieBend wird auf einer Metallscheibe eine Druckformung durchgef Qhrt 

Die optische Durchlassigkeit wird an der auf diese Weise erhaltenen Puder-Foundation gemessen sowie an 
einem im Handel erhaltlichen Produkt A (enthaltend Titanoxid mit 200 bis 300 mp. und mit geringer UV-A-Ab- 
sorption, das als Pigment verwendet wirdX und zwar gegenflber licht von 250 bis 700 nm. Bei der Messung wird 
Diisostearylmalat als Medium verwendet, in dem 10 Gew,% der jeweUigen Foundation dispergiert wird Die 
Masse wird zwischen Quarzglaszellen von 0,03 mm Dicke gegeben und die optische Durchlassigkeit bestimmt 
Die Ergebnisse sind in Rg. 4 dargestellL Aus dieser Figur geht hervor, daB die Foundation des Vergleichsbei- 
spiels 1 Strahlen des UV-B-Bereichs, welche Sonnenbrand verursachen, absorbiert und streut, und zwar auf- 
grund des Effekts des Titanoxids mit einer durchschnittlichen TeilchengrdBe von 50 m\L Demgegenuber absor- 
biert und streut die Foundation von Beispief 5 die Strahlen im UV-A- und UV-B-Bereich aufgrund des Effekts 
von sowohl dem Titanoxid mit einer durchschnittlichen TeilchengrdBe von 50 n^i als audi dem Zinkoxid mit 
einer durchschnittlichen TeilchengrOBe von 156 mjL Die Foundation des Beispiels 5 zeigt eine schwache Ab- 
deckkraft im sichtbaren Bereich, verglichen mit der des im Handel erhaltlichen Produkts A. 

Beispiel6 

Cremige Foundation o/ 0 

(1) Stearinsaure 5 f 0 

(2) oleophilesGlycerin-monostearat 2J5 

(3) Cetostearylalkohol 1 

(4) Propylenglykol-monolaurat 3 

(5) Squalen 7 

(6) Olivenol 8 

(7) Butyl-p-oxybenzoat geeignete Menge 

(8) gereinigtes Wasser geeignete Menge 

(9) Triethanolamin \o 

10) Sorbit 3 

11) Methyl-p-oxybenzoat geeignete Menge 

(12) Titanoxid (200-300 mn) 10 

(13) Talkum 5 

(14) f arbendes Pigment (0,8% rotes Eisenoxid, 2^% gelbes Eisenoxid 

und 0,1% schwarzes Eisenoxid) 3,4 

(15) Zinkoxid (durchschit TeilchengrdBe - 128 mji; 

erhalten nach dem nassen Verfahren) 11 

(16) ParfQm geringe Menge 

Die Pigment-Bestandteile (12) bis (15) werden vermischt und pulverisiert Eine Ldsung, umfassend ein Ge- 
misch der Bestandteile (8) bis (1 1) der waBrigen Phase, wird gesondert hergestellt Dazu gibt man die pulverisier- 
ten Pigment und dispergiert die Pigmente und erhitzt anschlieBend bei 75°C Die Bestandteile der Olphase (1) bis 
(7) werden zur Aufldsung auf 80° C erhitzt und unter RQhren zu der zuvor konditionierten, waBrigen Phase 
gegeben und emulgiert Die Emulsion wird unter ROhren abgekOhlt und der Bestandteil (16) bei 50° C zugesetzt 
Unter RQhren wird auf Raumtemperatur abgekOhlt 

Beispiel 7 

Lippenstift cfo 

(1) Bienenwachs * 18 

(2) mikrokristallines Wachs 12 

(3) Paraffinwachs 5 

(4) Carnaubawachs 7 

(5) Lanolin g 

(6) JojobaSl Rest 

(7) flQssiges Paraffin 12 

(8) Isopropylpalmitat g 



(9) mit Silicon bedecktes Titanoxid (40 mji) 

(10) Zinkoxid(durchschn.TeilchengrdBe = 100 m^; 
erhalten nach dem indirekten Verf ahren) 

(11) farbendes Mittel 

(12) Antioxidans) 

(13) Parfum 



geeignete Menge 
geeignete Menge 
geeignete Menge 



5 



5 



Die Bestandteile (9), (10) und (11) werden zu einer Portion des Bestandteils (6) gegeben und dann in einer 
WalzenmQhle behandelt Die Bestandteile (1) bis (5), (7), (8) und (12) werden vermischt und zusammen mit der 
restlichen Portion des Bestandteils (6) aufgelost Dazu wird das in der Walzenmuhle behandeltes Produkt 
gegeben und einfdrmig dispergiert SchlieBIich wird der Bestandteil (13) zugesetzt und nach dem Vermischen in 
eine Form gegossen, abgekflhlt und dann der erhaltene Stift in einen Behalter eingesetzt Der so erhaltene 
Lippenstift zeigt eine hohe Dispergierwirkung und man beobachtet keine Sedimentation. Nach dem Auftragen 
auf die Lippen ist die Entf arbung gering. 



Es werden die unabhangigen Effekte hinsichtlich der Streuung und Absorption der Strahlen im UV-Bereich 
und im sichtbaren Bereich untersucht bei Titanoxid mit einer durchschnittlichen TeilchengrdBe von 35 bis 70 my, 
wie es bei der zweiten AusfQhrungsform der Erfindung verwendet wird. Die Ergebnisse sind nachstehend 
angegeben. 



1 Gew.°/o Titanoxid wird in einem Medium (Isostearylmalat) dispergiert und die Dispersion zwischen Quarz- 
zellen von 0,03 mm Dicke gegeben und die Durchlassigkeit bei dem Wellenl&igenbereich von 250 bis 700 nm 
unter Verwendung eines Spektrophotometers (Modell MPS-2000 der Shimazu Seisakusho) bestimmt 



Die Ergebnisse der Messung sind in Fig, 5 gezeigt Titanoxid mit einer groBen durchschnittlichen Teilchengrd- 
Be (200 m\i) zeigt eine optische Durchlassigkeit, die im wesentlichen gleich groB ist fflr UV-Strahlen und 
sichtbare Strahlea Titanoxid mit einer auBerst kleinen durchschnittlichen TeilchengrdBe (15 mp,) ist selektiv fur 
UV-Strahlen, jedoch ist der Effekt nicht ausreichend. Andererseits zeigt Titanoxid mit einer durchschnittlichen 
TeilchengroBe von 35 bis 75 m\i eine ausgezeichnete selektive Streuung und Absorption, insbesondere fur 
UV-Strahlen bei einer Wellenlange von 290 bis 350 nm. Dieser Wellenlangenbereich verursacht eine intensive 
EntzOndung. Der Abdeckeffekt fflr optische Strahlen des sichtbaren Bereichs ist demgegenuber schwach. Unter 
alien untersuchten Proben weist Titanoxid mit einer TeilchengrdBe von 50 mjt den hochsten Unterbrechungs- 
bzw. Storeffekt auf und hat eine ausreichende Maximal-Unterbrechungs-Wellenl&nge von 330 nm. 



Die Variation des UV-Strahlen-Absorptionseffekts von hydrophobisierten Titanoxid-Teilchen wird unter- 
sucht und die Ergebnisse sind nachstehend angegeben. 



Titanoxid mit einer durchschnittlichen TeilchengrdBe von 50 bis 60 mji und ein Hydrophobisierungsmittel, das 
in Trichlorethylen aufgelost ist, werden unter Erhitzen in einem langsamlaufenden Mischer vermischt Nach 
Abdestillation des Trichlorethylens wird das Gemisch auf 150°C erhitzt Der Effekt der UV-Strahlen- Absorption 
des hydrophobisierten Titanoxids, das auf diese Weise erhalten wird, wurde auf gleiche Weise wie oben 
beschrieben gemessen. 



Die Ergebnisse sind in Fig. 6 dargestellt Aus Fig. 6 geht hervor, daB mit metallischer Seife behandeltes 
Titanoxid koaguliert Man beobachtet eine bemerkenswerte Steigerung bei der UV-Strahlen-Durchlassigkeit 
Falls jedoch das Titanoxid der Silicon-Behandlung unterworf en wurde (mittels 2% Methylenwasserstoffpolysilo- 
xan), dann besitzt es im wesentlichen die gleichen UV-Unterbrechungseffekte v/ie nichtbehandeltes Titanoxid. 
Ferner weist das so erhaltene, hydrophobisierte Titanoxid eine verringerte Oberfiachenaktivitat auf und zeigt 
eine auBerst vorteilhafte Dispergierbarkeit mit einer kosmetischen Grundlage. 



Bezugsbeispiel 1 



(MeBverf ahren) 



(Ergebnisse) 



Bezugsbeispiel 2 



(Methode) 



(Ergebnisse) 
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FIG. 5 
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A: Titanoxid behandelt mit Metallseife 
B: Titanoxid behandelt mit Silikon-Gl 



C: Nichtbehandeltes Titanoxid 
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